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II est connu de fabriquer, par soufflage 
de laitier de haut-fourneau fondu, de la laine 
dite laine minerale qui a trouve uu vaste 
champ d'applieations eomme'materiau d ? em- 
- 5 ballage et isolant calorifuge. De meme il est 
fleja eonuu de transformer certaines espeees 
de roches a point de fusion reiativement ele- 
ve, par exemplela wollastonite, par soufflage, 
en laine minerale, ce qui exige pour eecher 
to la roche humide aussi bien que pour la 
chauffer, jusqu'au 'point de fusion, situe a 
^^iviron 1540° C., des quantites considera- 
^Bres de combustible et, a cause de 1'uiure se 
^roduisant aux temperatures de travail ele- 

1 5 vees, des installations de fours couteuses en 

consequence. 

Or, il a etc trouve suivant la presente 
invention qivil est possible de fabriquer par 
fusion a des temperatures beaucoup plus 
20 basses une laine minerale d'une composition 
chimique fondamentalement differente de 
celle des mineraux employes jusqu'a present 
•pour la preparation de la lain© minerale, 
lorsqu'on emploie nomine matiere de depart 

2 5 pour la fabrication de la laine minerale, 

d'uno maniere generate, des roches ou des 
melanges de roches qui renferment de 
3'SiO 2 , de 1>A1 2 0 3 et du Fe 2 0 3 (les deux 
demiers seront designcs : ensemble par 
3o E 2 0 3 ), du CaO ainsi que du MgO. 
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II a ete trouve cependant qu'une bonne 
laine minerale ne peut etre obtenue par fu- 
sion dans de bonnes conditions technologi- 
ques et economiques que seulement a partir • 
de roches ou de melanges de roches dans 35 
lesquels lea constituants ohimiques susmen- 
tionnes repondrnt a certaines conditions au 
point de vue de leurs quantites et de leurs 
rapj)orts quantitatifs. 

On a constate que les quantites ccntesi- & 0 
males desdits constituants de la masse fon- 
due doivent e're les suivantes : 

SiO 2 . de 35 % a©%; ' 

R 2 0\ de 0)% a AO % ; 

(Don't AW, de/fiPj/o a 30 %) ; 45 

CaO ; de(l)% a<g^& ; 

MgO, jusqu'a 7 %. 

En meme temps le quotient Ca0 ^ Mfy Q 

doit etre superieur a 1, utilement au moins 
egal a 1,2. 5o 

Lorsque les conditions susmehtionnees 
sent remplies, le point de fusion des ma- 
tiercs de depart se situe a des temperatures > 
telles qu J il peut etre atteint moyennant une 
depense de combustible acceptable et que la 55 
fusion peut elre real i see dans des bassins . e 

qui, aux temperatures appliquees, ont une t - 
longue duree. 

II a ete trouve. -que 'tons les schistes bitu- 
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milieux connus. respeetivement leurs residus 
<lc distillation, repondent aux conditions 
susmentionnca? et iju'il e*st aussi possible, 
en appliquant les directives indiquees pins 
hnut. de preparer des melanges de roches 
eonvenables. dc composer en qnelque sorte 
des residus de distillation de schistes bitur 
mineux ar'.ificiels, qui possedent les bonnes 
qualites des residue de distillation des schis- 
tes bitumineux naturels. 

Dans le eas de la transformation des re- 
sidus de distillation, proven ant de la pre- 
paration d'huile a partir de schistes bitu mi- 
lieux', en. lairie minerale on a aussi 1'avan- 
tage. miHement neidigcable. que les residus 
de distillation dehydrates et fortement 
eliautffe deja pendant le processus de distil- 
lation seehe n'exigent encore qu'une aug- 
mentation de temperature relativement fai- 
l)le pour etre fondus, cette augmentation 
de temperature pouvant etre realisee avec 
une faible quantite de combustible addi- 
lionneL 

On a trouve en outre que le soufre. ainsi 
que les inclusions eventuelles de coke, ordi- 
n a iremeut prevents dans les residus de dis- 
tillation <les schistes bitumineux. peuvent 
etre <Tunines par une admission d'air rea- 
lisee a une temperature correspondante 
(aftinagv) avant on apres la fusion, en uti- 
lisant ainsi cn nienie temps le pouvoir calo- 
ritique des inclusions de coke eventuelle- 
ment encore presentes. 

Dans le cadre des conditions susnirntion- 
nees le point de fusion dc la matiere a fon- 
dre pent etre modi tie. et surtout abaisse 
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encore- davantage, dfnne maniere •connue en 
soi, par des additions eonvenables. 

RESUME. 

1/ invention a pour objet : 

1° Un proeede de fabrication de laine 
minerale, caracterise en ce qu'on utilise, 
conime matiere de depart, des roches ou des 
melanges de roches qui out la composition 
suivante : 
" SiO 2 , de S3. 7c a 00 % ; 

tt 2 0\ de 10 % a 40 % : 

(Dont A1 2 0\ de 10 % a 30 %) ; 

CaO, de 1 % a 45 % ; 

MgO, jusqu'a 7 

et dans lcsquels le quotient ( aU _± ^ |u q 

est superieur a 1, utilement au moins egal 
a 1 ? 2 ? de preference des residus de distil- 
lation de schistes bitumiheux, que You sou- 
met, dans le but d'en eliminer la teneur en 
soufre et des inclusions eventuellee de coke, 
a un affinage applique avant et au besom 
apres la fusion, le point de fusion de la 
matiere a fondre pouvant etre modifie, sur- 
tout abaisse encore da vantage, d'une ma- 
niere connue en soi, par des additions eon- 
venables. 

2° A titre d<^ produits industricls nou- 
veaux les laines minerales obtenues par ce 
proeede. 

Sociele dile : 
P( ) I IT f - A N 0Z EMK NT W E UK DOTTEHNHALSEN 
Ih hoi.F 110III1BACE1 K. G. 

Par piocuralion t 
l»Ki:r vi dk Kkhavknvnt. 



Pour Ja vente des fascicules, s ? a<lresser a 1-Imprimerie Nationale, 27, rue de la Convention. Paris (15*). 



